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2" LAITON D'ALUMÏJVIUM
Nous avons déjà donné quelques indications sur les laitons de MM. Cowles, lesquels s'obtiennent en fondant du bronze d'Aï, avec du zinc, qui y est con-
1
100-
tenu dans des proportions de î&> à, 33,',\ [>. 100, l'Ai, y figurant pour -al p.
Le laiton le plus ric.be en /inr. est aussi le plus résistant, mais s'allonge moins à la traction, (le laiton approche, aussi de la résistance du bronze d'aluminium.
Le laiton à 33 p. 100 contient, précisément les proportions de zinc du laiton ordinaire et l'Ai, qui y entre a visiblement pour effet de le rendre et plus raidc et plus résistant.
Le laiton produit à Nenhausen a, d'après le tableau précédent, une- résistance moindre»- : il y a lieu de supposer qu'il contient moins do zinc. Mais le laiton que j'ai vu fabriquer à FYoges et celui qu'on fabrique actuellement à Neuhausen sont me.illeurs.
Pour avoir un laiton homogène et sans soufflures, le, mieux est d'ajouter AL à du laiton ordinaire en fusion. Il est utile comme pour le laiton ordinaire de le refondre, pour lui donner toutes ses qualités.
dépendant, à la suite de nombreuses expériences auxquelles j'ai assisté, je pense qu'un fondeur expérimenté peut se contenter d'opérer en première fusion.
J'ai vu forger cet alliage à chaud et j'ai pu constater qu'il se tient très bien sous le marteau; néanmoins il m'a paru moins facile à forger que le bronze; mais il est plus fusible et moins doux, et ces propriétés le rendent précieux pour certains usages industriels.
Il se lamine très bien et on en fait des enveloppes de torpilles ainsi que des hélices de navires; des pompes de navires et des gouvernails, des soupapes, des roues d'engrenages et toutes sortes d'engins hydrauliques; des tiroirs, des machines locomotives, des coussinets, etc. Kn raison de la facilité qu'il offre au laminage en même temps que de sa résistance à la corrosion, je crois qu'on pourrait s'en servir pour les chaudières à vapeur, d'autant plus que son allon- bronze d'AL L'inaltérabilité de ce métal dans l'eau a été mis en relief par la commission autrichienne, qui a comparé deux fusils, l'un ayant une culasse en acier et l'autre en bronze d'AL qui ont été immergés pendant un mois dans l'eau.
